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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder einge reicht en Untertagen entnommen 

@ Verfahren zum Schutz von Schnittkanten von Bodenbelagen aus Holz, Korkoder Holzwerkst often 

@ Es wird ein Verfshren beschrleben zum Schutz von 
Schnittkanten von Bodenbelagen aus Holz, Kork oder 
Holzwerksioffen, be? dem in einfacher Weise kurz vor oder 
wahrend der Verlegung die Schnittkanten durch, Autrei- 
ben eines Schutzmittels gegen Feuchtigkeit geschutzt 
werden. Das Schutzmittel iiegt dabei in Form eines wei- 
chen Stifles vor oder wird in einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform als fiussiges oder salbenformiges Material aus 
einem Gebinde mirtels eines Schwamm- oder Pinselauf- 
tragers aufgebracht. 



LD 

CO 
CD 



LU 
Q 



BUNDESDRUCKERE! 04.98 BO 2 02 5/68/1 



24 



DE 196 51 

l 

Bcschrcibung 

Durch den z.unehmenden F.insarz von waBrigen Pflege- 
und Reinigungsniitleln auf feuchligkeitsempfindiichen Bo- 
denbelagen, wie Holt Kork und HolzvvcrkstofTen ist ein all- 5 
seitiger Schutz dieser Werkstoffc geboten, urn Schaden in 
Form von Aufquellungen, Verwerfungen oder Verfarbungen 
zu vermciden. Wahrend bci traditioneUen Verlegemethoden 
von Bodenbelagen auf Basis Holz (Parke tt, Dielen etc.) oder 
Kork ein Oberflachen schutz durch Versiegclung crfolgL und 10 
dabei auch Fugen gesehulzt werden. gelangen in neuerer 
Zcil zunchmcnd Bodcnbclagc. zum Einsatz. die bcrcils 
werksseitig oberflachen bescbicbiet wurden (z. B. Fertigpar- 
ken). Wahrend bci dicscn Produklcn die Langsscilcn haufig 
werkseitig durch Beschicbtung oder Impragnierung vor dem 15 
Hindringen von Wasser geschtim sind, erfolgr dies bei den 
Scliniilkanten in der Regel nichL AuBerdem ist zu beriick- 
sichtigen, daB durch Anpassung der Bodenbelage wiihrend 
der Verlegung neue ungeschiitzte Schnittkanien entsteben. 

Nachdem in der Praxis die Notwendigkeit des Schutzes 20 
dieser Schnittkanien erkannl wurde. vcrsuchL man, durch ei- 
nen vollflachigen Aufirag eines entsprechenden Schutzmit- 
tels nach der Verlegung durch Penetration im Bereicb der 
Schnittkanien deren Schuiz zu erreichen. Als Sehulzmitlel 
kommen sowohl losungsmittelhaltige, flussige als auch 16- 25 
sungsmittelarme bis losungsiniltelfreie, flussige bis salben-" 
formige Schutzstoffe zur Anwendung. Diese Verfahren sind 
jedoch Kir den Fugenschutz nicht befriedigend, weil: 

1. der Schutz der Schnittkantc iiberhaupt nicht oder 30 
nur unbefriedigend enreichr. wird, weil das Tmpragnier- 
mittel nicht in die Fugen eindringt bzw. die Fugen zum 
Zeitpunki nach der Verlegung nicht offen siod und erst 
nach Austrocknung des Holzes, des Korkes oder Holz- 
werkstofTes enistehen; 35 

2. Die vollflachige Anwendung losungsmittelhaltigcr 
Produkte aus sicherbcitstechnischcn und Umwelt- 
schutzgriinden nichl erwiinscht ist; 

3. die Oberflaeheneigenschaiten durch den vollflachi- 
gen Anftrag des Schmzmiucls in nicht gewunschter 40 
Weise veranderl werden. 
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Siloxan- oder Silikonharzbasis, Fluorvcrbindungcn oder 
dergleichen. Sehr gute Hrgebnisse werden nut Lacklosun- 
gen, 7.. B. auf Basis von Alkydharzen oder Kinkomponen- 
len-Feuchligkeitsharlendcn Polyurethan-Systemen erziclt. 

Bei spiel 1 

Bine geeignete Irnpragnierlosung erhalt man durch Losen 
von ca. 10% Paraffrnwachsen, Schmelzpunkt ca. 4O-70°C in 
ca. 90% aromatenarmen Tcstbenzin. Das Losen der Wachse 
erfolgl vorzugsweise unler Erwannen. 

Beispiel 2 

Bine geeignele Impragnierlosung erhall man durch Losen 
von ca. lOGewichtsleilen einer Mischung Paraffin- und Mi- 
krowachse in ca. 90 Gewichtsteilen aromatenarmen Test- 
benzin. Die hydropbobierende Wirktmg dieser Losung wird 
verstarkt durch einen Zusatz von 0,1-0,01 Perflouralkylhe- 
xadecan. Letzteres wird vorzugsweise in den Paraffin- und 
Mikrowachsen durch Schmelzen gelost, be vor das aroma- 
ten arm e Testbenzin hinzugegeben wird. 

Paten lansprii ehe 

1. Verfahren. zum Schutz von Schnittkanien von Bo- 
denbelagen aus Holz, Kork oder Holzwerkstoffen 
durch Hydrophobierungsnutlel. dadurch gekenn- 
zcichoet, daB die Hydro phobicrung kurz vor oder wah- 
rend der Verlegung durch Aufreiben des Hydrophobie- 
rungsmiiiel auf die Schnitr.kanie ausgefuhn. wird. 

2. Verfahren nach Anspruch l t dadurch gekennzeich- 
net. daB das Schutzmittel in Form eines weichen Stifles 
aufgeneben wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Schutzmittel dunnflussig oder salbenfor- 
mig vorbegt und mittels eines Schwamm- oder Pinsel- • 
auftragers aufgeneben wird. 



im erh ndungsgemaBen Verfahren wird der Schuiz der 
Kan ten in sehr einfacher Weise unmitlelbar vor oder wah- 
rend der Verlegung durchgeiuhrt, in der Wei sc. daB das lm- «»5 
pragnier- bzw. Feuchtigkeiisschuizmittel nur auf die 
Scbnittkanle aufgelragen wird. In einer bevorzuglen Weise 
verwendet man hierzu ein Schutzmittel in Form eines wei- 
chen Stifles, noch besser hat sich ein Verfahren gezeigL in 
dem das Schutzmittel als dunnflussig bis salbenforrniges so 
Material aus dem Gebinde mittels eines Auftragers auf die 
Schniitkante aufgelragen wird. Als Gebinde eignen sich 
KunststofTnaschen, Glasflaschen, Melallflaschen oder Tu- 
ben mil enlsprechender Beslandigkeil gegeniiber den Inhall- 
skomponentcn. Bci dem Auftragcr bandcli cs sich um cincn S5 
Pinsel mit VerschluB, vorzugsweise aber um einen 
Schwarnmauflrager. Sc hwammauftrager besi.ehen aus ei- 
nem Ventiikorper, auf die oftenzellige losungsmitielbestan- 
dige Kunsistoffschwamme, z. B. aus vemetzten Polyatby- 
lenschaum, aufgeklebt sind. Der Ventiikorper ist so ausge- ffl 
bildet, daB er dicht in das Gebinde eingesetzt werden kann 
und beim Zusammendrucken des Schwammes uber einen 
Veniilsiopsel den Austritt des Mediums in den Schwamm 
freigibL 

Als Schulzimilel eignen sich. z. B. paralBnische Wachse. 65 
als Sufi oder in Form von Losungem z. B. in aromaienfreien 
Benzinen, niedrigviskos oder salbenformig. Bevorzugt eig- 
nen sich aber auch bekannie Hydrophobierungsmittel auf 



